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(54) Tinte zur Erzeugung von Sicherheitsabdrucken 



(57) Tinte zur Erzeugung von Sicherheitsabdruk- 
ken, insbesondere von Frankierdrucken nach dem Ra- 
sterdruckprinzip. 

Es wird eine Verbesserung der Falschungssicher- 
heit angestrebt. 

AufgabengemaR soil mit der Tinte in einem Druck- 



vorgang ein Abdruck erzeugbar seia der dreifach gesi- 
chert ist. 

ErfindungsgemaG ist die Tinte eine homogene L6- 
sung mit Farbtragern, die eine sichtbare Farbe auGer 
schwarz, eine mit ultraviolettem Licht anregbare, sicht- 
bare fluoreszierende Farbe und eine Absorption im in- 
fraroten Spektralbereich aufweisen. 
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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung betrifft eine Tinte zur Erzeugung von Sicherheitsabdrucken. 

Derartige Tinten werden fur Sicherheitsabdrucke auf Dokumenten eingesetzt. bei denen es auf Falschungssicherheit 
5 ankommt. Das konnen beispielsweise Postfrankierungen, Ausweise, Banknoten, Fahrscheine oder Lotteriescheine 
sein. 

Es ist allgemein bekannt, bei Banknoten Merkmale aufzudrucken, die nur bei Beleuchtung mit ultraviolettem Licht auf 
Grund emittierter Fluoreszenz lesbar sind. 

Die Anforderungen an die Falschungssicherheit beziehungsweise Nichtkopierbarkeit derartiger Sicherheitsabdrucke 

10 steigen standig und sind mit einem erheblichen technischen Aufwand verbunden. 

So ist seitens der US-Post ein Regelung in Vorbereitung, nach der Briefe mit kryptografisch verschlusselten Daten zu 
versehen sind, die einer digitalen Unterschrift entsprechen, siehe United States Postal Service "Information Based 
Indicia Programm (IBIP) for Open Systems" July 23, 1997. Drucktechnisch ist dafur ein Drucker mit einer Aufldsung 
erforderlich, die einem Laserdrucker entspricht. 

is [0002] Es ist eine Fluoreszenztinte bekannt, siehe EP 0 487 033 B1, die als homogene Losung ausgefuhrt ist, die 
eine erste Farbe bei Bestrahlung mit wei3em Licht und eine rote fluoreszierende Farbe bei Bestrahlung mit ultravio- 
lettem Licht aufweist. Die Losung enthalt einen roten Fluoreszenzfarbstoff und einen nicht-roten sichtbaren Farbstoff, 
der zu der spektralen Sensibilisatorklasse von Farbstoffen gehort, die sich innerhalb eines Harzes befinden und in 
einem polaren organischen Losungsmittel aufgelost sind. Der nicht-rote sichtbare Farbstoff besteht aus einem Poly- 

20 meth in- Farbstoff, einem Arylcarbonium-Farbstoff und einem Xanthen-Farbstoff. 

[0003] In EP0 711 814 A2 wird eine Tintenkomposition beschrieben, die Fluoreszenz im sichtbaren oder im infraroten 
Bereich aufweist. 

[0004] SchlieOlich ist es noch bekannt, siehe W0 96/18972, Bar Code in zwei Schichten unterschiedlicher Wellen- 
lange ubereinander abzudrucken, wobei die obere Schicht transparent ausgefuhrt ist. Dieses Druckverfahren ist tech- 
25 nologisch aufwendig und erfordert hochste Prazision. 

[0005] Allen diesen Tinten ist gemeinsam, daB mil ihnen nur Abdrucke erzeugbar sind, die nur zweifach gesichert 
sind. 

[0006] Zweck der Erfindung ist eine Verbesserung der Falschungssicherheit mit einfachen Mitteln. 
[0007] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Tinte anzugeben, mit der in einem Druckvorgang ein Abdruck 
30 erzeugbar ist, der dreifach gesichert ist. Der Abdruck soil mittels herkommlicher Drucktechnik, wie Tintenstrahldruck, 
erzeugbar sein. 

[0008] ErfindungsgemaG wird diese Aufgabe gemaB dem Hauptanspruch gelost. Weitere vorteilhafte Merkmale der 
Erfindung sind den Unteranspruchen zu entnehmen. 

Diese Tinte ist besondersfurden Einsatz in Tintendruckern nach dem ,, drop and demand"-Prinzip geeignet. Mit diesen 
35 Druckern wird ein Rasterdruck erzeugt, bei dem beliebe Abwandlungen des Sicherheitsabdruckes lediglich durch ent- 
sprechende Gestaltung der Druckbefehle auf einfache Weise moglich sind. Daruber hinaus ist diese Tinte auch fur 
Walzen- oder Siebdruck geeignet. 

[0009] Die Erfindung wird nachstehend an Ausfuhrungsbeispielen naher erlautert. 
40 Beispiel 1 : 

[001 0] Rezeptur auf Wasserbasis mit breitbandigem I nfrarot- Absorber fur den Bereich 750 bis 1 050 nm; vorgesehen 
fur den Einsatz von Lesegeraten mit Silizium-IR-LED's 



Gewichtsanteil in % 


Ingredienz 


Lief e rant 


typisch 


bevorzugt 


0,5-5 


2,5 


Laser Red 3 


BASF 


0,5 - 5 


2,5 


Basonyl Rot 482 


BASF 


0,5 - 5 


3 


Pro-Jet IR BW, wie Typ SI 09564 


ICI 


20-50 


35 


Wasser, deionisiert 




20-35 


30 


Propandiol 


Merck 


10-20 


20 


Diethylenglykolmonoethylether 


Merck 


2-8 


7 


Glyzerin 


Merck 


0,02-0,1 


0,05 


Proxel X 


ICI 
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Beispiel 2: 

[0011] Rezeptur auf Wasserbasis mit schmalbandigem I nfrarot -Absorber fur den Bereich 700 bis 750 nm. vorgese- 
hen fur den Einsatz von Lesegeraten mit Laserdioden 

5 



Gewichtsanteil in % 


Ingredienz 


Lieferant 


typisch 


bevorzugt 


0,5-5 


2,5 


Laser Red 3 


BASF 


0,5 - 5 


2,5 


Bason y I Rot 482 


BASF 


0,5-5 


3 


Pro-Jet IR NW, wie Typ S1 16510 


ICI 


20-50 


35 


Wasser, deionisiert 




20-35 


30 


Propandiol 


Merck 


10-20 


20 


Diethylenglykolmonoethylether 


Merck 


2-8 


7 


Glyzerin 


Merck 


0,02-0,1 


0,05 


Proxel X 


ICI 



[0012] Es sind allerdings auch analoge Ausfuhrungen auf der Basis von reinen organischen Losungsmitteln, wie 
20 Alkohol, Toluol, Chloroform und/oder Aceton denkbar. 



Patentanspruche 

25 1. Tinte zur Erzeugung von Sicherhgitsabdrucken, 
dadurch gekennzeichnet, 

daG eine homogene Losung Farbtrager enthalt, die eine sichtbare Faroe auBer schwarz, eine mit ultraviolettem 
Licht anregbare, sichtbare fluoreszierende Farbe und eine Absorption im infraroten Spektralbereich aufweisen. 

so 2. Tinte nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, 

daG das Losungsmittel auf Wasser basiert und der Farbtrager fur die Absorbtion im infraroten Spektralbereich so 
gewahlt ist, daG ein breitbandiger Bereich von 650 bis 950 nm gegeben ist, der den Einsatz von Lesegeraten mit 
Silizium- IR-LED's ermoglicht. 

35 3. Tinte nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, 

daG das Losungsmittel auf Wasser basiert und der Farbtrager fur die Absorption im infraroten Spektralbereich so 
gewahlt ist, daG ein schmalbandiger Bereich von 700 bis 750 nm gegeben ist, der den Einsatz von Lesegeraten 
mit Laserdioden ermoglicht. 

40 4. Tinte nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, 

daG das Losungsmittel auf reinen organischen Losungsmitteln, wie Alkohole, Toluol, Chloroform und/oder Aceton, 
basiert. 
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